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@ Verwendung von hydrophobierten, nicht-ionogenen Celluloseethern in Dispersionsfarben und so erhaltene 
Dispersionsfarben 

Die Verwendung von durch Oberflachenbehandlung mit 
wa&rigen Polyethylen- bzw. Paraffinemulsionen hydropho- 
bierten. nichtionogenen, teilchenfdrmigen Celluloseethern 
als Verdickungsmittel in Dispersionsfarben ergibt bei den 
Dispersionsfarben nach dem Aufuagen eine deutlich erhoh- 

te Scheuerbestandigkeit. 1 
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Die Erfindung betrifft die Verwendung von durch 
Oberflachenbehandlung mit waBrigen Polyethylen- 
bzw. Paraffinemulsionen hydrophobierten, nicht-iono- 
gerien; teilchenformigen Ceiiuloseethern als Verdik- 
kungsmittel in Dispersionsfarben. 

Mit Wasser verdiinnbaren Anstrichmittelsystemen 
vom Typ der Dispersionsfarben, die Beschichtungsma- 
tenalien aus Bindemitteln, Fiillstoffen, Pigmenten, Addi- 
tiven und Wasser darstellen, werden nicht-ionogene 
Celluloseether als Verdickungsmittel zugesetzt; vgl. 
Farbe + Lack, Heft 11/1985, S. 1019— 1023, Curt R. 
Vincentz Verlag, Hannover. Die genannten Cellulosee- 
ther weisen auBer ihrer Verdickungswirkung auch einen 
positiven EinfluB auf die Stabilisierung, das FlieBverhal- 
ten und das Wasserruckhaltevermogen der Dispersions- 
farben auf, bewirken jedoch auch eine Verschlechte- 
rung der Scheuerbestandigkeit derselben. 



lose (EHEC) gebildeten Gruppe als Verdickungsmittel 
in Dispersionsfarben verwendet. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung werden die nicht-ionogenen Cellu- 
5 loseether durch Bespriihen mit den waBrigen Polyethy- 
len- bzw. Paraffinemulsionen hydrophobiert. Die Bedu- 
sung kann in der Weise erfolgen, daB mittels einer han- 
delsiiblichen Bedds^ngsvprricritung die teilchenformi- 
gen Celluloseefher'bVf Temperatureri von 80, bis 9.0° C 
io mit den Polyethylen- bzw. Paraffinemulsionen hydro- 
phobiert werden; anschlieBend wird das aus der Emul- 
sion stammende Wasser abgedampft. Die erhaltehen, 
hydrophobierten Celluloseether werden arischlieBehd 
durch Sieben auf geeigneteTeilchengroBen gesichtet. 
5 GemaB einer weiteren vorteilhafteh Ausfuhrungs- 
form der Erfindung weisen die' hydrophobierten Cellu- 
loseether einen Gehalt' an Polyemyleri bzw: Paraffin, 
jeweils zugesetzt in Emulsionsforrn, von 6,5 bis 5, ins be'-, 
sondere von 1 bis 3 Gcw. %, bezogen auf Cellulosee- 



DemgemaB ist die Erfindung auf Verdickungsmittel 20 ther-Trockengewicht. auf/D^ 

auf Basis von modifizierten Ceiiuloseethern zur Ver- seether werden den Dispersionsfarben bevorzugt in ei- 

wendung in Dispersionsfarben gerichtet, die den Di- ner Menge von 0,2 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die Ge- 

spersionsfarben zugesetzt werden konnen und deren samtrezeptur zugesetzt. 

Scheuerbestandigkeit verbessern. Typische Beispiele fur erfindungsgemaB hydropho- 

Diese Aufgabe wird durch die erfindungsgemaBe 25 bierte Celluloseether sind 



Verwendung von durch Oberflachenbehandlung mit 
waBrigen Polyethylen- bzw. Paraffinemulsionen hydro- 
phobierten, nicht-ionogenen, teilchenformigen Ceiiulo- 
seethern als Verdickungsmittel in Dispersionsfarben ge- 
lost. 

Die erfindungsgemaB zu verwendenden hydropho- 
bierten, nicht-ionogenen, teilchenformigen Cellulosee- 
ther eignen sich fiir Dispersionsfarben iiblicher Zusam- 
mensetzung, die Bindemittel, z. B. Polyvinylacetat, Poly- 
vinylpropionat oder Styrolacrylat, Pigmente, z. B.Titan- 
dioxid, Bariumsulfat und Zinksulfid, Fiillstoffe, z. B. Cal- 
ciumcarbonat, Calciumsulfat, Quarz, Kaolin, China-Clay 
und Talkum, Additive wie Netz- und Dispergiermittel, 
z. B. Polyphosphate und Polyacrylate, Entschaumer, z. B. 
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f lydroxyethyleellulo.se jnit einem MS OC2H4OH (mo- 
larer Substitutionsgrad fur Hydroxyethylgruppen) zwi- 
schen 1,5 bis 4,0; ' 
Ethylhydroxyethylcellulose mit einem MS OC2H4OH 
von 0,8 bis 2,0 und einem durchschnittlicheri Substitu- 
tionsgrad DS OC2H5 von 0,2 bis 1,0; ' 
Methylcellulose mit einem DS OCH) von 1,4 bis 2,0. 
entsprechend einem 0CH3-Anteil von 24 bis 33%; 
Methylhydroxyethylcellulose mit einem DS OCH3 von 
1,1 bis 1,8, entsprechend einem OCH3-Gehalt von 20 bis 
30, und einem MS OC2H4OH von 0,05 bis 0,50, entspre- 
chend einem OC2H40H-Geha]t zwischen 2 und 15%; 
Methylhydroxypropylcellulose mit einem DS OCH3 von 
1,1 bis 1,8, entsprechend einem OCH3-Gehalt von 20 bis 



Produkte auf Mineralolbasis, Filmbildehilfsmittel, z. B. 40 30%, und eiriem MS OC 3 H 6 OH von 0.05 bis l.l. entspre- 



Testbenzin und Butylcarbitolacetat, und Konservie- 
rungsmittel, z. B. Phenolverbindungen und organische 
Amide, enthalten. Die vorgenannte Bestandteile sind 
dem Fachmann auf dem Gebiet der Dispersionsfarben 
geliiufig. 

Typische Beispiele fiir zur Hydrophobierung der 
nicht-ionogenen. teilchenformigen Celluloseether zu 
verwendenden, emulgierten Polyethylene sind solche 
mit einem Zahlenmittel der Molmassen von etwa 4000 
und einem Schmelzpunkt von etwa 140°C. Typische Pa- 
raffine weisen einen Schmelzpunkt von ca. 55°C, einen 
Olanteil von weniger als 1% und eine Viskositat bei 
100°C von ca. 4 cSt auf. Paraffinemulsionen der ange- 
sprochenen Art konnen Aluminiumsalze, z. B. Alumini- 
umstearat, als Emulgierhilfsmittel enthalten. Polyethy- 
len- und Paraffinemulsionen, die fiir dieAnwendung im 
Rahmen der Erfindung geeignet sind, sind im Handel 
erhaltlich. 

Besonders geeignet zur Hydrophobierung der erfin- 
dungsgemaB cinzusetzenden nicht-ionogenen, teilchen- 
formigen Celluloseether sind Polyethylen bzw. Paraf- 
finemulsionen mit einem Feststoffgehalt von 15 bis 
50 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht der Emulsion. 

GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Er- 
findung werden hydrophobierte Celluloseether aus der 
von Methylcellulose (MC), Methylhydroxyethylcellulo- 
se (MHEC), Methylhydroxypropylcellulose (MHPC), 
Hydroethylcellulose (HEC) und Elhylhydroxyethylcellu- 



chend einem OC^HeOH-Gehalt von 2 bis 35%. 

Die Erfindung betrifft weiterhin Dispersionsfarben, 
die unter Verwendung der hydrophobierten Cellulosee- 
ther rjach mindestens eiriem der Anspruche 1 bis 7 als 
45 Verdickungsmittel erhaltlich sind. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von'bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispielen urid Vergleichsbeispielen 
naher erlautert. 

50 A. Allgemeine Arbeitsvorschrift fiir die Bediisung von 
teilchenformigen, nicht-ionogenen Ceiiuloseethern mit 
Paraffin- bzw. Polyethylenemulsionen 

300 g handelsublichen Celluloseethers (Methylhy- 
55 droxyethylcellulose mit einem Gehalt an 25% OCH3 
und 6% OCH2CH2OH sowie einer Brookfield-Viskosi- 
tat von 25 000 mPas (2%ige Losung, 20°,C, 20 U/min)) 
wurde in einem Mischer auf 80 bis 90°C erwarmt. An- 
schlieBend wurde eine Polyethylenemulsipn mit deri fol- 
60 genden Kenndaten aufgespriihj: Zahlenmittei der Mol- 
massc des Polyethylens ca. 4000,. Schpielzpunkt ca. 
140°C, Feststoffgehalt der Emulsipn'c'a'; 25%. Die j?biy- 
ethylenemulsion wurde in ein^r.Menge aufgespruht, daB 
der Polyethylengehalt des hydrophobief^n Cellulosee- 
65 thers, bezogen auf Celluloseether-Trockcngewicht, 
2 Gew.-% betrug. 

In einem zweiten Ansatz wurde der gleiche Cellulo- 
seether mit einer enisprechenden Menge einer Paraffin- 
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e»iupion (Feststof.fgehalt 35 Gew.-%) bespriiht. 
B. Rezeptur fiir Priiffarben 

Es .wurden Priiffarben (Dispersionsfarben) -der fol- 
geriden Zusammensetzung hergestellt:, , 

25,7% Wasser '", .-.:.,',,] 

0,3% Konseryierungsmittel (qMariare^^mmoniurnsalz) 
0,2% Netz- undDispergiermittelaiif Acrylatbasis 
0,2% Entschaumerauf Mineralolbasis 
2,0% Wasserentharter(Natriumpolyphosphat) 
0,2% Ammpniak 
4,0% Tltanoxid (Pigment) ; 
51,0% Calciumcarbonat (Fiillstoff) , 
5,0%Talcum : (Fiillstpff) ...... 

2.0%. organisches Ldsemittel (Gem/sch von aliphati- 
schen und arprpatischen Kphlenwasserstoffen zur Er- 
niedngiihg der Windestfilnibild^ngstern'p.eratur) 
9.0% Styrolacrylatdispersion 

0,4% eetluidseether ;tPolyethyien-hyflrophob.iert: Bei- 
spiel' I;'Paraff^ nicht hydro- 
phobiert: Vergleich) , 

C- Prufergebnisse 
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Hinsich^ich ihrer wesentlichen Parameter wie Visko- 
sitat; Glahzgrad nach DIN 53778, Glanzgradklasse und 
Aussehen des trockenen Films (glatt und geschlossen) 
sowie der Verarbeitbarkeit erwiesen sich die gepruften 
Dispersionsfarben alsgleichwertig. Die nach DIN 53778 30 
ermittelte Scheuerbestandigkeit lag bei dem Vergleichs ; 
produkt (nach 28tagiger Lagging) mil 470 Zyklen 
deutlich unterhalb der Werte fur die Dispersionsfarbe 
gemaB Beispiel 1 (560 Zyklen) und gemaB Beispiel 2 
(790 Zyklen). 35 

Patentanspriiche 

1 Verwendung von durch Oberfliichenbehandlung 
mit waBrigen Polyethylen- bzw. Paraffinemulsio- 40 
nen hydrophobierten, riicht ionogenen, teilchenfor- 
migen Celluloseethern als Verdickungsmittel in Di- 
spersionsfarben. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die nicht ionogenen Celluloseether 45 
aus der von Methylcellulose, Methylhydroxyethyl-. 
cellulose, Methylhydroxypropylcellulose, Hydroxy- 
ethylcellulose und Ethylhydroxyethylcellulose ge- 
bildeten Gruppe ausgewahlt sind. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 pder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die nicht-ionognen Cellulosee- 
ther durch Bespruhen mit den waBrigen Polyethy- 
len- bzw. Paraffiriemulsionen hydrophobiert sind. 

4. Verwendung nach mindestens einem der Ansprii- 
che 1 bU 3, dadurch gekennzejehnet, daB die Poly- 
ethylen- bzw. Paraffinemulsionen eineh Polyethy- 
len- bzw Paraffin-Gehalt von 15 bis 50Gew.-%, 
bezogefi auf Gesamtgewicht der Emulsion, aufwei- 
sen. ^' . \_. 

5. Verwencluhg nach mindestens einem der Anspru- 
che i bis 4i dkdu'rch gekennzeichnet, daB die hydro- 
phpbierteri.'Celiuloseether einen Gehalt an Poly- 
ethyleri bzw. Paraffin,' jeweils zugesetzt in Emul- 
si'onsfprm, von 0,5 bis 5, insbesondere t bis 
3 Gew.-°/o, bezogen auf Celluloseether-Trockenge- 
wic^t;aufweisen. """" 

6. Verwendung nach mindestens einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die hydro- 
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phobierten Celluloseether den Dispersionsfarben 
in einer Menge von 0,2 bis 2 Gew.-%, bezogen auf 
die Gesamtrezeptur, zugesetzt werden. 
7. Dispersionsfarben, erhaltlich unter Verwendung 
der hydrophobierten Celluloseether nach minde- 
stens einem der Anspriiche 1 bis 6 als Verdickungs- 
mittel. 
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